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(54) Massivholzstange fur ein Turfries 

(57) Eine Massivholzstange (4) fur eIn Turfries, Fen- 
sterelement od.dgl. mit einer Mittellage (6). die eine in- 
nere Schicht (7) aus blockverlelmten Staben (7') sowie 
zwei auBere Schichten (8) aus Platten (8') bzw. block- 
verleimten Platten aufweist, wobei die Faserrichtung 
dieser Platten in Langsrichtung der Stange (4) sowie 
quer zu der Faserrichtung der blockverieimten Stabe 


veriauft, mit zwei an den Schmalseiten der Mittellage (6) 
an die Stirnholzseite der blockverieimten Stabe (7') an- 
schlie3ende Einleimer (9), deren eine Seitenlange ihres 
Querschnltts genau der Dicke der Mittellage entspricht, 
und mit zwei beidseitig sowohl die Mittellage (6) als auch 
die Einleimer (9) uberdeckende und angeleimte Deck- 
lamellen (10). 
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Fig. 2 
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Beschreibung 


Die Erfindung bezieht sich auf eine Massivholzstan- 
ge tur ein Turfries. Fensterelement od.dgl. 

Turen mit Turtullungen werden aus Turfriesen aul- 
gebaut. wobei die Fiachen zwischen den Turfriesen mil 
den plattenartigen Turfullungen gefullt ist. Die Turf ullun- 
gen sind dann z. B. in Nuten gehalten, die in die Turf nese 
eingefrast werden. Die Turlriese erstrecken sich bei- 
spieisweise in Form eines Rahmens urn die Tur und wei- 
tere quer Oder auch schrag verlaufende Friese konnen 
die Turflache unterteilen. 

An die Turfriese. die aus Stangenmaterial geschnil- 
ten sind, werden hohe Anforderungen an das soge- 
nannte "Stehvermogen" gestelll= wobei in diesem Be- 
gritf Verzugsfreiheit. Dimensionsstabilitat und geringe 
RifBbildungsgetahr inkludiert sind. 

Es ist daher bekannt geworden, Turfriese entspre- 
chend der gewunschten Lange und Breite aus einer 
Dreischicht-Massivholzplalle zu schneiden. Eine solche 
Dreischichtplatte bestelit aus einer Lage verleimter 
Holzstabe, auf welche beidseitig Decklamelien bzw. ei- 
ne Decklamellenschicht aufgeleimt sind. Die aus einer 
solchen Platte geschnittenen Friese sind jedoch beson- 
ders bei stark wechselnden klimatisclnen Bedingungen 
nicht hinreichendformstabil. Da die verleimten Stabe in 
Langsrichtung der Platte verlaufen, ergeben sich natur- 
gema3 oft Probleme, wenn die Friese in Langsrichtung 
aus einer solchen Platte geschnitten werden. falls die 
Schnittf uhrung in der Leimf uge oder nahe zu dieser ver- 
lauft. 

Es ist eine Aufgabeder Erfindung, eine Massivholz- 
stange fur ein Turfries zu schaffen. diefrei von den ge- 
nannten Nachteilen ist. Eine solche Stange kann ver- 
standlicherweise auch fur Fensterelemente, z.B. Kamp- 
fer, Setzholzer, Fu3bretter etc. verwendet werden. 

Die Aufgabe wird mit einer Massivholzstange ge- 
lost, die erfindungsgemaB gekennzeichnet ist durch ei- 
ne Mittellage, die eine innere Schicht aus blockverleim- 
ten Staben sowie zwei auf3ere Schichten aus Flatten 
bzw. blockverleimten Flatten auf waist, wobei die Faser- 
richtung dieser Flatten in Langsrichtung der Stange so- 
wie quer zu der Faserrichtung der blockverleimten Sta- 
be verlauft, zwei an den Schmalserten der Mittellage an 
die Stirnholzseite der blockverleimten Stabe anschlie- 
Bend Einleimer. deren eine Seitenlange ihres Quer- 
schnitts genau der Dicke der f^ittellage entsprichi. so- 
wie zwei beidseitig sowohi die Mittellage als auch die 
Einleimer uberdeckende und angeleimte Decklamelien. 

Die Massivholzstange nach der Erfindung zeichnet 
sich durch ein hervorragendes Stehvermogen aus, so- 
daB sie besonders fur Turfriese und Fensterelemente 
geeignet ist. 

ZweckmaBig ist es. wenn die Faserrichtung der 
Decklamelien der Faserrichtung der Flatten der Mittel- 
lage entspricht. Dabei konnen die Decklamelien mit Vor- 
teil einstuckig Ober die gesamte Lange der Stange ver- 
laufen. 


Welters ist es von Vorteil. wenn die Faserrichtung 
der Einleimer in Langsrichtung der Stange verlauft. 
Auch die Einleimer konnen zweckmaBigenweise uber 
die gesamte Lange der Stange verlaufen. 
5 Praxisbewahrte Ausfuhrungen zeichnen sich da- 
durch aus, daB die Decklamelien je 4.5 bis 6,5 mm dick 
und 130 bis 180 mm breit sind und/oder die blockver- 
leimten Stabe der Mittellage einen Querschnitt von 25 
bis 40 mm X 15 bis 25 mm aufweisen und/oder die Plat- 
to ten der auBeren Schichten der Mittellage eine Starke 
von 4,5 bis 6,5 mm besitzen. 

Die gewunschten Eigenschaften einer Massivholz- 
stange nach der Erfindung ergeben sich insbesondere, 
falls sie unter Venwendung eines Leims der Verlei- 
15 mungsklasse AW 1 00 heiBverpreBt ist. 

Die Erfindung samt weiterer Vorteile ist im folgen- 
den an Hand einer beispielsweisen Ausfuhrungstorm 
naher eriautert. die in derZeichnung veranschaulicht ist. 
in dieser zeigen Fig. 1 in schematischer Vorderansicht 
20 eine Tur mit aus Massivholzstangen nach der Erfindung 
geschnittenen Turfriesen. Fig. 2 einen Schnitt nach der 
Linie ll-l! der Fig. 1 in vergroBerter Darstellung und Fig. 
3 einen Schnitt nach der Lini Ill-Ill der Fig. 1 . gleichfalls 
in vergroBerter Darstellung. 
25 Fig. 1 zeigt eine Tur 1 , die einen umlaut enden Rah- 
men 2 und einen Quersteg 3 besitzt. Der Rahmen 2 und 
der Steg 3 sind aus einer Massivholzstange 4 gemaB 
der Erfindung hergestellt. Zwei Turfullungen 5, 6 sind 
von dem Rahmen 2 bzw. dem Quersteg 3 gehalten. 
30 GemaB Fig. 2 und 3 besitzt eine Massivholzstange 
4. die z.B. in einer Lange von 5 m hergestellt wird. und 
die hier in zu Turfriesen geschnittenen Langen gezeigt 
ist, eine Mittellage 6, die eine innere Schicht 7 aus block- 
verleimten Staben 7' besitzt. Auf diese Mittellage 6 sind 
35 zwei auBere Schichten 8 angeleimt, die aus gegebe- 
nenfalls blockverleimten Flatten 8' bestehen. An die 
Stimholzseiten der Stabe 7' anschlieBend sind an den 
Schmalserten der Mittellage 6 Einleimer 9 angeordnet, 
deren eine Seitenlange ihres Querschnittes genau der 
40 Dicke der Mittellage 6 entspricht, wie aus Fig. 2 hervor- 
geht. 

Sowoh! die Mittellage 6 als auch die Einleimer 9 
sind beidserts von aufgeleimten Decklamelien 10 be- 
deckt. Diese Decklamelien 10 sind 4.5 bis 6,5 mm dick, 
45 beispielsweise 1 30 bis 1 80 mm breit und erstrecken sich 
einstOckig Ober die gesamte Lange der Stange 4. 

Die Faserrichtung der Decklamelien 10 erstreckt 
sich ebenso wie die Faserrichtung der Flatten 8* in 
Langsrichtung der Stange 4, wogegen die Faserrich- 
so tung der blockverleimten Stabe 7' quer dazu verlauft. 
Die Faserrichtung der sich einstuckig uber die gesamte 
Lange der Stange 4 erstreckenden Einleimer 9 verlauft 
in Langsrichtung der Stange 4. 

Die blockverleimten Stabe 7' der Mittellage 6 wei- 
ss sen einen Querschnitt von 1 5 bis 25 x 25 bis 40 mm auf. 
und die Flatten 8' der Mittellage 6 besiUen einen Quer- 
schnitt von 4,5 bis 6.5 mm x 85 bis 110 mm. 

Samtliche Verleimungen wurden unter Venwendung 
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eines Leims der Klasse AW 100 nach DIN 68705, B1 .3 
unter HeiBverpressen durchgefuhrt. 

Aus Stangen nach der Erfindung hergesteilte Tur- 
f rlese Oder Fensterelemente weisen eine hohe Verzugs- 
f reiheit und Dimensionsstabilitat sowle eine vernachlas- 
sigbare RiGbildungsgefahr auf. Da die Stangen vollstan- 
dig aus Massivholz bestehen, ist ihre Verwendung ge- 
sundheitsmaBig unbedenkiich und Inn Bedarfsfall ist ei- 
ne umweltfreundliche Entsorgung moglich 

Patentanspruche 

1. Massivholzstange (4) fur ein Turfrles. Fensterele- 
ment od.dg!., 
gekennzeichnet durch 


sind. 

7. Stange (4) nach einem der Anspruche 1 bis 6, da- 
dufch gekennzeichnet, daB die blockverleimten 

5 Stabe (7') der Mittellage (6) einen Querschnitt von 

25 bis 40 mm x 1 5 bis 25 mm aufweisen. 

8. Stange (4) nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Flatten (8') der au- 

10 Beren Schichten (8) der Mittellage (6) eine Starke 
von 4,5 bis 6,5 mm besitzen. 

9. Stange (4) nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB sie unter Verwendung 

IS eines Leims der Verleimungsklasse AW 100 
heiBverpreBt ist. 


eine Mittellage (6). die eine innere Schichl (7) 
aus blockverleimten Staben (7') sowie zwei au- 
Bere Schichten (8) aus Plalten (8') bzw. block- 20 
verleimten Platten aufweist, wobei die Faser- 
richtung dieser Platten in Langsrichtung der 
Stange (4) sowie quer zu der Faserrichtung der 
blockverleimten Stabe verlauft, 

25 

zwei an den Schmalseiten der Mittellage (6) an 
die Stirnholzseite der blockverleimten Stabe 
(7') anschlieBende Einleimer (9), deren eine 
Seitenlange ihres Querschnltts genau der Dik- 
ke der Mittellage entspricht. sowie 30 

zwei beidseltig sowohl die Mittellage (6) als 
auch die Einleimer (9) Oberdeckende und an- 
geleimte Decklamellen (10). 

35 

2. Stange (4) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, daB die Faserrichtung der Decklamellen (10) 
der Faserrichtung der Platten (8') der Mittellage (6) 
entspricht. 

40 

3. Stange (4) nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Decklamellen (10) einstuk- 
kig uber die gesamte Lange der Stange (4) verlau- 
fen. 

45 

4. Stange (4) nach einem der Anspruche 1 bis 3. da- 
durch gekennzeichnet, daB die Faserrichtung der 
Einleimer (9) in Langsrichtung der Stange (4) ver- 
lauft. 

so 

5. Stange (4) nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Einleimer (9) ein- 
stuckig uber die gesamte Lange der Stange (4) ver- 
laufen. 

55 

6. Stange (4) nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
- durch gekennzeichnet, daB die Decklamellen (10) 

je 4,5 bis 6,5 mm dick und 130 bis 180 mm breit 
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